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P^tentanspinache 

1. Verfahreh zum Entfemen ein^s Schichtbereichs (7,10) eineS 
Bauteils (1) , 

bei dem das Bauteil (1) . zueifst in zumindest einem Salzbad 
(13) behandelt wird, vmd 

dann in einem weiteren Verfahrensschritt zumindgst einmal 
tnit zumindest einer ersten saure behandelt wird, 

dadurch gekennzeichnet, 

; dass fftr das. zumindest erste saureba^d (13) . Salpetersaure 
^03) -imd Phosphorsaure (H3PO4) veri^endet. wird, 
dass. fur das Salzbad (13) Natriutnhyiroxid (NaOH) und. 
Kaliumhydroxid (KOH) verwendet wir;cl, 

wobei dem Salzbad NaaO als Sauerstofflieferant beigefQgt 
wird. ' • .• 



2: V6rfahren nach Anspriich 1, 

dadurch .gekennzei;chnet, dass ' 

£<ir das Sal2bad (13) Kaliumhydroxid uiid Natriumhydroxid in 
einera MischungsverhSltnis von 1 zu 1 (vol%) verwendet 
wird. 



3. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch geken.nzeichnet, dass 

zwei verschiedene Saurebader (13) verwendet .werden. 
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4. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet. , dass 

als saure fOr das zweite SSurebad (13) Salzsiure (HCl) 
S verwendet wird. .' 



5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch g.ekennzeichhet, dass 
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zuerst Salpetersaure (HNO3) und Phosphorsiure (H3PO4) und 
dann Salzsaure (HCl) verwendet wird. - 

' ' / . . / ■ ■ ■ ■ 

15 6. Vetfahren nach Anspruch 1, } 

dadurch gekennzeichnet, dass 

eine Ultraschallsonde (16) in deih Bad (13) verwendet wird, 
urn das Verfahren zu beschlevinigen. 
20 • . 

• 7. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

25 vor der Behandlung des Bauteils (1) im Salzbad (13) 
vmd/oder 

nach der Behandlung im Salzbad (13) und/oder 
nach der ersten Saiirebehandlxmg und/oder 
nach einer weiteren Saurebehandlung 
,30 das Bauteil (1) rait dero zu entfemenden Schichtbereicii 
(7,10.) sandgestrahlt wird oder 

ein StrSmungsschleifen mit dem Bauteil (l) durchgefuhrt 
wird. 
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8. Verfahren nach Ahspruc^ 1, . 

dadurch gekennzeichnet, dass 

dera Salzbad zumindest ein Sauerstofflieferant hinzugefflgt 
wird. 



9. Verfahren nach Anspruch 9, . / 

d a d u rch gekennzeichnet, dass 

der zumindest eine Sauerstofflieferant ein Oxid ist. 

.■/'•'..• 

10. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, / 
dadurch gekennzeichnet^ dass 

/ 

der zuniindest eine Sauerstofflieferant ein Metalloxid ist, 



11. Verfahren nach Anspruch l, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

in zumindest einera Zwischenschritt eine Wasserung und/oder 
Trocknung des Bauteils (1) durchgeffihrt wird. 



12. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Bauteil (1) in einem Zwischen- oder Endschritt mit 
einem Kbniplexbildner behandelt wird. 
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